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WICHT1GE MITTEILUNG 


"" l nternationales Aktenzeichen Internationales Anmeldedatum (TagMonabUattr) pnoritatsdatum ( ; agwionawanr} 
PCT/EP2005/005632 25.05.2005 29.05.2004 


Anmelder 
SCHOTT AG 





1 Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Bericht zur 
Patentierbarkeit, gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 



2. Eine Kopie des Benefits wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Internationalen BOro 
zur Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 



3 Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Biiro eine Obersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 



4. ER1NNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der. Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 
™ MnnatPn ah dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen 
^r^g^^blSSSrund Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe 
auch die duich das Internationale Buro im Formblatt PCT/IBA01 ubermittelte Information). 

kt Pinem ausaewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln so muB diese 
S^u^JESJOtarseteungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Bericht zur Patentierbarke.t 
enthalten EsTst Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen 
ausgewahlten Amtern direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 

rw AnmPlder wird auf Artikel 33{5) hingewiesen, in welchem erklart wird, daB die Kriterien fur Neuheit, 
SinScS gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur 

f r T f ionale vortaufige Prufung Bedeutung haben, und daB >der Vertragsstaat fur die 

PntthSS m Qber die Patentfahigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusatziiche oder 

?ShlnHP £ (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusatzlichen Merkmale konnen 

f^^^^SSSi^i Erfordernisse fur die Offenbarung der Erfindung sow,e Klarheit 
und Stutzung der Anspruche betreffen. 



Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

T Europaisches Patenlamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 

iffl NL-2280 HV Ri|swijk ■ Pays Bas 
SfJI Tel +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 
— Fax:+31 70 340-3016 



Bevollmachtigter Becliensieter 
Rossi, C 

Tel. +31 70 340-3322 
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Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalls 
P 16612WO 



WEITERES VORGEHEN 



siehe Formblatt PCT/I PEA/4 16 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2005/005632 



Internationales Anmeldedatum (TagMonat/Jahr) Prioritatsdatum (Tag/MonaWahr) 
25.05.2005 29.05.2004 



Internationale Patentklassitikation (IPC) Oder nationale Kiassillkation und IPC 
INV. A61 K6£>83 A61K6A27 C03C3A66 



Anmelder 
SCHOTT AG 



1 Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen Priifungsbericht, der von der mit der 

internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behdrde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 Qbermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. S (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt 10 Blatter; dabei handelt es sich urn 

EE3 Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen undfoder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 

zugrunde liegen, undfoder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 

70.16 und Abschnitt 607 der Vorwaltungsvorschriften). 
□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 

Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die fiber den Offenbarungsgehalt der 

internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 
b □ (nur an das Internationale Buro gesandt) Insgesamt (bitte Art und Anzahl derties elektronischen Datentrager(s) 
anqeben) der<Gie ein Sequenzprotokoll und/bder die dazugehdrigen Tabellen enthaltfenthalten, nur in 
elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der 
Ve rwaltungsvorschriften) . 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 
B Feld Nr. I Grundlage des Bertchts 

□ Feld Nr. II Prioritat 

□ Feld Nr. Ill Keine Erstellung eines Gutachtens (iber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 

Anwendbarkeit 

□ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 



M Feld Nr. V Begrundete Feststellung 
und der gewerblichen An 




□ Feld Nr. VI Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

□ Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

□ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung^ 
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27.06.2006 



[ Kj ame und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
i Prufung beauftragten Behorde 

! Europaisches Pafentamt - P.B. 581 8 Patentlaan 2 

i ?N kii nan u\l Piicuuiilt - Pavs BaS 






Thornton, S 



Tel. +31 70 340-4182 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (April 2005) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2005/D05632 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bescheid auf 

B der intemationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde. 

□ einer Ubersetzung der intemationalen Anmeldung in die folgende Sprache , bei der 

es sich um die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 a) und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der intemationalen Anmeldung (nach Regel 12.4 a)) 

□ international vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 a) undfoder 55.3 a)) 

2 Hinsichtlich der Bestandteile* der intemationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzbiatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 .32 in der ursprunglich eingereichten Fassung 



Anspruche, Nr. 



□ einem Sequenzprotokoll und/toder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen tortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 



(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* wenn Punkfc 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 



1-27 



eingegangen am 15.02.2006 mit Schreiben vom 14.02.2006 




Formbfatl PCT/IPEA/409 (April 2005) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2005y005632 



Feld Nr. V Begriindete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 


1-27 




Nein: 


Anspriiche 




Erftnderische Tatigkeit (IS) 


Ja: 


Anspruche 


1-27 




Nein: 


Anspruche 




Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 


Ja: 


Anspruche: 


1-27 




Nein: 


Anspruche: 





2. Unteriagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Formblaft PCT/IPEA/ 409 (April 2005) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2005/005632 



Zu Punkt V. 

1 Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D7: WO 03/01 8498 A (in der Anmeldung erwahnt) 

2 NEUHEIT 

Der Gegenstand der Anspruche 1 bis 27 im Sinne von Artikel 33(2) PCT neu ist. 

Dokumente D7 offenbart werden antimikrobielle, entzundungshemmende und 
desinfizierend wirkende Glaser beschrieben, in denen auch ein Ag 2 0-Gehalt von 
0 bis 5% Gew.-% vorliegen kann. Jedoch werden diese Glaspulver im 
dentalmedizinischem Bereich nur als Zusatze in Mitteln zur Zahnpflege, insbesondere 
Vermeidung von Zahnfleischbluten, beschrieben (siehe D7, Anspruche) und nicht, wie in 
der vorliegenden Anmeldung in Materialien zur Zahnrestauration, insbesondere im Bereich 
der Zahnfuller. Es gent demnach urn den Mundpflegebereich, der eigentlich nichts mit 
Zahnfullungen zu tun hat. Ebenso fehlt ein Hinweiss auf die Verwendung von Materialien 
zur Zahnrestauration. Auch eine Kombination mit Materialien zur Zahnfullung, 
insbesondere Glasionomeren, Kompositen und Compomeren sowie die besondere 
Kombinationswirkung gehen hieraus nicht hervor. 

3 ERFINDERISCHE TATIGKEIT 

Aufgabe der Anmeldung ist es, die Zusatze fur Dentalmaterialien bereitzustellen, die eine 
antimikrobielle und desinfizierende, entzundungshemmende und wundheiiende Wirkung 
besitzen. 

Gelost wird die Aufgabe gemaB die Verwendung von Glaszusammensetzungen mit 
antimikrobieller Wirkung in Materialien zur Zahnrestauration, wobei die 
Glaszusammensetzung die Komponenten in der Mengen von Anspruche 1 bis 27 umfaBt. 

Dokumente D7 offenbart werden antimikrobielle, entzundungshemmende und 
desinfizierend wirkende Glaser beschrieben, in denen auch ein Ag 2 0-Gehalt von 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-Aprii 2005) 



JNTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BE1BLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2005/005632 



0 bis 5 % Gew.-% vorliegen kann. Jedoch werden diese Glaspulver im 
dentalmedizinischem Bereich nurals Zusatze in Mittein zur Zahnpflege, insbesondere 
Vermeidung von Zahnfleischbluten, beschrieben (siehe D7, Anspriiche) und nicht, wie in 
der vorliegenden Anmeldung in Materialien zur Zahnrestauration, insbesondere im Bereich 
der Zahnfulier. Es geht demnach um den Mundpflegebereich, der eigentlich nichts mit 
Zahnfullungen zu tun hat. Ebenso fehlt ein Hinweiss auf die Verwendung von Materialien 
zur Zahnrestauration. Auch eine Kombination mit Materialien zur Zahnfiillung, 
insbesondere Glasionomeren, Kompositen und Copomoren sowie die besondere 
Kombinationswirkung gehen hieraus nicht hervor. 

Gerade die erfindungsgemasse Verwendung der sehr speziellen 
Glaszusammensetzungen mit antimikrobieller und/oder desinfizierender Wirkung 
zusammen mit Materialien fur Zahnrestauration, insbesondere Zahnfulier, weisen ganz 
besonders vorteilhafte Eigenschaften auf. So wird beispielweise bei Verwendung der 
erfindunsgemassen antimikrobiellen Glaspulver zusammen mit Compomoren erziehlt, das 
der Schrumpf geringer wird. Des Weiteren werden die mechanischen Eigenschaften von 
Glasionomeren verbessert und ein starker Bindungseffekt der Komposite erzielt (siehe 
Seite 17, Zeile 12 bis 15). Ein weitere Vorteil der Mischungen der anttmikrobiell wirkenden 
Glaszusammensezungen gemass der Anmeldung, insbesondere in Kombination mit 
Glasionomeren besteht darin, dass die antimikrobielle Wirkung der Mischung die 
antimikrobielle Einzelwirkung der Glaszusammensetzung ubersteigt, da die Freisetzung 
antimikrobiell wirksamer lonen, wie zum Beispiel Silber, aus der antimikrobiellen 
Glaszusammensetzung durch die freigesetzten lonen aus dem Glasionomer angeregt 
werden. Durch diese uberraschend gesteigerte antimikrobielle Wirkung wird die Bildung 
von Sekundarkaries vermieden oder zumindest deutlich vorlangsamt (siehe beispielweise 
Seite 15, Zeile 20 bis 25). 

Aus dem Stand derTechnik fuhrt nicht zur Lehre der vorliegenden Erfindung, da der 
Fachmann hierfur eines Anlasses, bestimmten Anhaltspunkt oder eine Anregung bedurft 
hatte, um zur erfindungsgemassen Kombination zu gelangen. 

Demzufolge ist die Lehre der Anspruche 1 bis 27 gegenuber dem D7 als erfinderisch im 
Sinne von Artikel 56 EPU. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 2) (EPA-April 2005) 



*49 731 17559S02 



Printed: 07/04/2006 



CLMSPAMD 



... OR SAWODNV 



E EP0505632 



PCT/EP2005/OO5632 
P16612WO 
Schott AG 



15 



20 



26 



30 



P^tentansfiruche 



ausgewahit aus der nachfolgenden Grappa «t: 

ein Kompositmatsrlal 

ein Glasionomerenzement 

% auf Oxidbasis) umfasst: 



Si0 2 
P2OB 

so 3 

B2O3 

AI2O3 

li 2 0 

Na 2 0 

K 2 0 

CaO 

MgO 

SrO 

BaO 

ZnO 

Ti0 2 

Z1-O2 

CeO z 

Ag z 0 

F 

J 

Fe 2 Os 



-99,5 Gew.-% 
0-80 Gew.-% 
0 ~ 40 Gew,-% 
0-80 Gew.-% 
0-30 Gew.-% 
0-30 Gew.-% 
0-40 Gew.-% 
0-30 Gew.-% 
0-25 Gew.-% 
0-15Gew,-% 
0-30 Gew.-% 
0-40 Gew.-% 
0_< i5Gew.-% 
0-10 G6W.-% 
0-15 Gew.-% 
0-10 Gew.-% 
0,01 - 5 Gew.-% 
0_70 Gew.-% 
0-10 Gew.-% 
0-5 Gew.-% 
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10 0-80Gew.-% 
0-40 GeW.-Vo 
0-80 GeW.-% 
MA 0-30Gew.-. 
UO 0-30Gew.-% 
lo 0-40 Gew.-% 

Na2 ° ~ 0/ 

KaO 0-30Gew.-% 
CaO o-25Gew,% 
0-l5Gew.-% 

MgO 

0-30 Gew.-% 

20 0_40Gew.-% 

Ba ° 0 „< 1 5Gew-%.b e vorzuQt5-<15Gew.-% 

0-65 Gew.-% 
0-10Gew.-% 
0-5 Gew,-% 

25 FOi 3 0 .01-5Gew.-% 

Ag^O 



30 



Gew,-% ist. 
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u i M m der Anspruche 1 oder 2 in Beschichtungs-, FOIL Oder 
Velndmaterialien fOr Keramlscne Dentalsuprastrukturen. 

4 v e rwendungg e ma.elnen,derAnspruche1 bis3, 

5 dadurch gekennzeichnet, *m < ^ _ %> 

die Glaszusammensetzung ZnO im Bere»cn u,< 
b evorzugt2,5bis10 6ew,%umfa S st. 



10 



15 



20 



VerwendunggemafteinemderAn 5P ruohelb» S 4, 

dadumh gekennzeichnet, daae 

die Glaszusammensetzung Ag*0 im Bere.cn 0,00 

be vorzugtO ( 5bis2Gew,%umfa 8S t 

Vemendunggema.einemderAnsprOcnalblsS, 

dadurch gekennzeicbnet, dass 
d ieSummeBaO + SrO 9 ^er10Gsw,%ist 



2o 0-40 GeW,-% 



> 66 - 80 Gew -% 
g _ 40 GeW,-% 
0 - 1 Gew.-% 



S0 3 

B5O3 

>8,2-10Gew,% 

A, =°3 0 , 



S1O2 



0-10 Gcw.-% 
- 25 GeW.-% 



LiaO 

30 > 9 - 20 GeW.»% 

NaaO 

CaO 



_ 25 Gew/,-% 
^l5Gew.-% 
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SrQ 0 -15Gew.-% 
BaQ 0 -15Gew,% 
ZnO 0-<15Gew,' 



AgaO 



0-5 Gew.-% 



CuO 0-10Gew,% 
GeO, 0-10Gew,% 
TeO* 0-15G6W,% 



10 



15 8. 



CraOa 

J 

F 



0-10 Gew.*% 
0-10 Gew.-% 
0-3 Gew.-% 



20 



P 2 O e 
S0 3 
B 2 0 3 

25 „_ 0 _ioGew.-% 

Sl*J2 



> 66 - 80 Gew.-% 
0-40 GeW.-% 
0 - 1 GeW,-% 



CaO 
MgO 

Sr0 0 -15Gew.-% 



25 Gew .-% 
, 1 5 Gew.-% 



BaO 
ZnO 



CuO 



1 5 Gew.-% 
1 - < 15 Gevtf.-% 
0 - S Gew.-% 
0-10 Gew.-% 
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GeO ? 0-10Gew,% 

Te0a o-15Gew,% 

Cr 2 0 3 Q-10Gew.-% 

j O-10Gew.-% 

_ 0-3 Gew.-% 



ist. 

10 9- 
15 



wob6l ^ SUmme Z n O + A 8aO + C U O + G eO 2 + T0O 2 + Cr 2 O 3 + J > 1G =w.-% 

, 0 „en fraiaetzanda Glaazuaammanaelzung mit antlmikroblallar Wife* » 
rZa h n«l 9 ,i n Ko mb in a .lon m l. M ^ 8 l i6 n 2 urZ a hn f ,, Un8 , l ns t >esonde re 
auS gawahlt aue Giaslanomaren. Komposita, Compomera, wobe, d,a 
Glaszusammensetzung 

d ,a nachfolgandan Komponan.an umfass* (In Gaw.- % Oxldbasis): 



p 2 0 5 > 46 - 90 Gew,-% 

Brf)l 0-60Gew,-% 



SIOz 



0-40 Gew.-% 

20 Al,0 3 0^0Gew,% 

20 CA _ 0 -30Gew.-% 



S0 3 
Li 2 0 



0-0,1 Gew.-% 



N 82 Q 0-0,1 GeW.-% 



K2O 
CaO 



0,1 Gew.-% 
40 Gew.-% 



25 M gO 0-40Gew.-% 



SrO 
BaO 
ZnO 



0-15 Gew.-% 
0-40 Gew,-% 
0 ~< 15Gew.-% 
5 Gew.-% 



iU „ _ 0 -15 Gew.-% 



CuO 
Cr 2 0 3 

J 



-10 Gew,-% 
- 10 Gew.-% 
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Te0 2 0-10Gew.-% 

Ge0 2 o-10Gew.-% 

Tj02 0- 10Gaw.-% 



ZrO s 
La 2 Oa 
Nb 2 0 3 



0-10 Gew.-% 
0-10Gew.-% 
0-5 Gew.-% 



CeOa 0-5Gew.-% 
Fe 2 0 3 0-5GeW.-% 



W0 3 



0-5 Gew.-% 



10 



Bi 2 0 3 0-5Gew.-% 
M0O3 0-5Gew.-% 



wcbei die Summe ZnO + Ag 2 0 + CuO + Ge0 2 + Te0 2 ♦ Cr 2 0 3 + J > 0,001 Gew, 



% 1st. 



10. 



20 



t onen-freisetzende Glaszusammensetzung mlt antimlkrobieller Wirkung zur 
vie I ungals Material 

ausgewahlt aus Glaslonomeren, Kcmposite, Compomere, wobe, d.e 
die nachfolgenden Komponenten umfasst (in Gew,% Ox.dbas.s). 



SlOa 
B 2 Oa 
Al 2 0 3 



40 - 80 GoW.-% 
6-40 Gew.-% 
0-10 Gew,-% 



0 c ai 2 u 3 

p 2 0 8 0-30Gew.-% 



Li 2 0 
K2O 



. 25 Gew.-% 
. 25 Gew.-% 
- 25 Gew.-% 



CaO 0-25GeW-% 
j0 ~ o-15 Gew.-% 



MgO 
SrO 
BaO 



0„1SG©w.-% 
0-16Gew.-% 



,a * the FPO on Feb 14, 200S 16:59:04. f-pAFNDERTES BLATT 
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Zri Q 0 - < 1 5 Gew.-% 
Ag 2 0 - 5 <3ew.-% 

CuO 0-10Gew.-% 

Ge 0 2 0-10Gew.-% 

Te02 0~15Gew.-% 

Cr 2 0 3 0-10<Sew.-% 

j O^10Gew.-% 

p 0-10Gew.-% 



IO wobei die Summe ZnO * Ag 2 0 + CuO + GeO a + TeO s + Cr 2 0 3 * J zwischen 5 
und 70 Gew.-% llegt. 

1 1 , Glaszusammensetzung gemali einem der Anspruche 7 bis 1 0, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

„ die lawmui «> im B9reto °' 25 bis * 18 G9W - % ' beVOfZUgt 

2,5 bis 10 Gew.-% umfasst. 

12 . Glaszusammensetzung gemaft einem der AnsprOche 7 bis 1 1 , 
dadurch gekennzeichnet, dass 

20 di9 Gla S zu S am me nse t zun a A 3 ,O im Bere l ch0,0 6 b, 8 2G 6 w,%, b eson,a re 

bevorzugt 0.5 bis 2 Gew.-% umfasst. 
,3 Glaszusammensetzung gemaft einem der AnsprOche 7 bis 12, 

daou rch n daM un(J SrQ enlh8 „ und dle „ Sa0 ♦ SKD 

2 5 die Glaszusammensetzung Bau una orv * 

grolier10Gew.-%ist. 
„. lone n. fre isa t zendeGla 8 z U8 a m m.n^n Ba a ma5 Ansp r uahrb,s13. 
dadurch gekennzeichnet, dass ra ,.. nh « Mn ausgebildet 

werden, 

15 . .nan-freiaetzende G,a~n—g g em S K Ansprueh 14, 
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dadurch gekennzeichnet, dass 

in der Glaszusammensetzung mlndestens zwei Glasphasen unterschiedliche 
Zusammensetzungen aufwelsen. 



5 16. lonen- 
oder 15, 



,-freisetzende Glaszusammensetzung gemafl etnem der Anspruche 14 



10 17. 



15 



20 



dadurch gekennzeichnet. dass 

die Glaszusammensetzung eine Bomsillcatglaszusammensetzung ist. 

lonen-freisetzende Glaskeramik mit antimlkrobieller Wirkung zur 
Verwendung ale Materiatlen zur Zahnrestauration. insbesondere in 
Material zur Zahnfuliung, in Komblnation mit Matsrialien zur Zahnfuliung, 
insbesondere ausgewahlt aus Glasionomeren, Komposite. Compomare, 
wobel das Ausgangsglas der Glaskeramik 
die nachfolgsnden Komponenten umfasst(in Gew,% Oxidbasis): 

sj0a 20 - 90Gew.-% 

Ca0 o-45 Gew.-% 

Na 2 0 o-40Gew.-% 

P 2 0 6 0-15Gew.-% 

Ag 2 0 0,01-5Gew.-% 

ZnO 0-20Gew.-% 



2 S GeW.-% 1st. 

18 . ,on e n-frels e tzende Glaskeramik naeh Anspruch 17, 

dadurch gekennzelchtfct, das, und/oder Aikali-SWcata 

Na 4 Ca 3 Si e Oi6(OH 2 ). 



, 0 H at the EPO on Feb 14, 2006 16:59:04. fiFAE NDERTES BLATT 



14/02/200 



PGT/EP2005/005632 
P16612WO 

Schott AG Q 

19. Verfahren zur Herstellung einer lonen frelsetzenden Glaszusammensetzung 
gemati einem der Anspruche 14 bis 16, 

dadurch gekennzelchnet, dass 

die mindeetens zwei Phasen durch Tempern in einem Temperaturbereich Tg < 
5 T <, Tg + 300*C erhalten werden, wobei Tg die Transformationstemperatur des 

Glases ist. 

20. Verfahren zur Herstellung einer lonen freisetzenden Glaskeramik gemafi 
einem der Anspruche 1 7 oder 18, 

-I o dadurch gekennzelchnet, dass 

das Ausgangaglas fur die Glaskeramik gemahlen wird und daran 
anschliefcend eine Keramisierung des pulverformigen Ausgangsglases erfolgt. 

21 . Verfahren zur Herstellung einer lonen freisetzenden Glaskeramik gemafc 
1 5 einem der Anspruche 1 7 oder 1 8, 

dadurch gekennzelchnet, dass 

das Ausgangsglas fur die Glaskeramik zunachst keramlsiert wird und daran 
anschliefiend gemahlen wird. 



20 22. 



Glasloncmerzement fur Dentalanwendungen, umfassend: 
ein Polymer, das freie Carbonsauregruppen enthalt, 
sine ionen-freisetzende Glasionorneren-Glaszusammensetzung 
ow.l eine lonen-freisetzende antimikrobie.le Glaszusammensetzung oder 
2 ^onen-freisetzendeantlmikrobielleGlaskeramikgem^einemder 



25 Anspruche 7 bis 18 



23. 



30 



Glaslonomerzement gemaft Anspruch 22, 
dadurch gekennzelchnet, dass 
1 _90Gew.-%der 

Gesamfeueammensefeung eine lonen freisefee.de G,as- 

ist ' wob6i die ionen,r9ls * , 

/tj,a8Ker ^.^^r^kptzende antlmikroblelle 
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oder eine Mlschung aus einer lonenfreisetzenden 
Glasionomerenzusammensetzung mit einer lonenfreisetzenden 
antimikrobiellen Glaszusammensetzung oder einer lonenfreisetzenden 
Glaskeramik ist. 

5 24. Glasionomerzement gemad einem der Anspruche 22 oder 23, 
dadurch gekennezeichnet, dass 
der Ag 2 0 Gehalt > 0,01 Gew.-% 1st. 

10 25. Glasionomerzement gemari einem der Anspruche 22 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
das Verhaltnis von antimikrobieller 

Glaszusammensetzung/Glastonomerzement und/oder Zahnfuller > 0,001 lit. 

15 26. Glaslonomerenzement gemati einem der Anspruche 22 bis 25, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
das Verhaltnis von antimikrobieller 

Glaszusammensetzung/Glasionomerzement und/oder Zahnfuller< 200, 
bevorzugter kleiner als 100, ganz bevorzugt kleiner als 10 «t. 



20 

27. 



25 



Beschichtungs- oder Verblendungsmaterial fDr keramlsche 
Dentalsuprastrukturen, umfassend 

Z gJ— , ainen ZahnfuHer. iasbasondara ausgewah,, aus. 

einem Komposltmaterlat, 
einem Glasionomerzement, 

mvMbmk GlasKeramik gema* einem car Anspruche 7 ft. IB. 
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